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Beschreibung 

zur Anmeldung der 

KALLE AKTIENGESELLSCHAFT 
Wi esbaden-Bi ebri ch 

fUr ein Patent auf 

Verfahren zur Herstellung eines wei chgemachten Formkorners 
auf Basis von Cell ul osederi vaten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
wei chgemachten Fornrkbrpers auf Basis von Cell ulosederi vaten. 

Ferner betrifft die Erfindung einen FoVmkBrper, insbesonde- 
re einen Schlauch, auf Basis wei chgemach ter Cellulosede- 
rivate; der Schlauch 1st Insbesondere geelgnet zur Verwen- 
dung als synthetische WursthUlle. 

Es 1st bekannt, daB Formkorper aus Cell ul osehydrat wahrend 
ihrer Lagerung mehr und mehr versprbden und verharten. 

D1ese Erscheiftung 1st bekanntlich auf einen im Cellulose- 
hydratformkbrper allmahlich vor s1ch gehenden Kristalli- 
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sationsprozeB zurUckzuf Uhren , wobei es im Cell ulosehydrat- 
gefUge zur Ausbildung von Wassers tof f-BrUckenb1 ndungen 
zwischen den einzelnen MolekUlketten und damit zur Anna- 
herung und rSumlichen Fixierung derselben kommt. 

Der genannte KristalTisations- und StrukturverHnderungs- 
prozeB hat eine zeltlich fortschrel tende Verminderung be- 
stlmmter physi kal Ischer Ei gens chaf ten , insbesondere der 
Dehnung, der Festigkeit und des Quellwertes der Formkbrper 
zur Folge; desglelchen bedingt er die Schrumpfung des 
Formkbrpers . 

Es sind verschledene Verfahren vorgeschlagen worden, urn 
dem in Formkbrpern aus Cell ulosehydrat allmahlich vor sich 
gehenden Strukturveranderungs prozeS und der damit einher- 
gehenden nachteiligen Versprbdung der Formkbrper entge- 
genzuwi rken. 

So ist es bekannt, Formkbrper aus Cell ulosehydrat im Ver- 
laufe ihres Hers tell ungsprozesses durch flUssige Bader 
zu fUhren, die Weichmacher, wie beispielsweise Glycerin, 
Glykol Oder Polyglykol Oder dergleichen, enthalten. Durch 
die Inkorporati on des Weichmachers in den Formkbrper wird 
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zwar dessen Weichheit und Griffigkeit wesentlich verbes- 
sert, gleichzeitig werden jedoch seine Fes ti gkei tswerte , 
insbesondere bei Einverleibung groBerer Wei chraachermennen , 
•in unerwUnschter Weise herabgesetzt. 

Die nach bekannten Verfahren hergestell ten, wei chgemachten 
Formkbrper aus Gel! ul osehydrat versprbden trotzdem wKh- 
rend ISngerer Lagerzeit, da die vorgenannten Weichmacher 
die Tendenz hafaen, aus dem Formkbrper zu migrieren. In den 
nach bekannten Verfahren hergestellten Formkbrpern sind die 
genannten Weichmacher nSmlich nicht durch chemische Bin- 
dung an CellulosehydratraolekUle gebunden, sondern nur 
durch zwischenmolekulare Krafte. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Hers tell ung eines wei chgemachten Formkbrpers auf Ba- 
sis von Cellulosederi vaten vorzusch 1 agen , das die Nach- 
teile der bekannten Verfahren nicht aufweist und mit Hilfe 
dessen es in einfacher Weise mbglich ist, wei chgemachte 
Formkbrper auf Basis von CeTIulosederi vaten herzustellen, 
die auch nach ISngerer Lagerzeit nicht versprbden und auch 
nach ISngerer Lager- oder Gebrauchs dauer Dehnungs- und 
RelBfesti gkeitsdaten sowie Quellwerte aufweisen, die sie 
fUr den bestimmungsgemSeen Gebrauch geeignet machen. 
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unter Formkorpern sollen in, Rahmen der Erfindungsbeschrei- 
bung FSden, FolTen. insbesondere jedoch SchlSuche verstan- 
den werden. 

Die Erfindung betrifft ferner durch cheraische Mittel weich- 
gemachte Formkbrper auf Basis von Cell ulosederi vaten , ins- 
besondere Schla-uche. die vorteilhaft als kUnstliche Wurst- 
hUllen verwendet werden. 

Die Begriffe "Schlauch auf Basis von Cell ul os ederi vaten " 
bzw. "schlauchformige synthetische WursthUlle auf Basis 
von Cellulosederivaten" sollen im Rahmen der Erfindung 
auch faserverstarkte SchlSuche, insbesondere bevorzunt 
papierfaserverstSrkte Schlauche. auf Basis von Cellulose- 
derivaten umfassen. 

Dabei son unter einem faserverstarkten Schlauch, insbe- 
sondere einem papi erf aservers tSrkten Schlauch ein solcher 
verstanden werden, der entsteht, wenn man einen Schlauch 
aus Fasermaterial , insbesondere bevorzugt aus Paoi erfasern , 
mit Cellulosederivaten impra'gniert und auf seiner Ober- 
flSche eine Schicht aus diesen aufbringt. 

Die nach dem erfi ndungsgemSBen Verfahren herstel Ibaren 
Folien sind beispielsweise geeignet als Veroackungsmateri al . 
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Mach dem Verfahren hergestellte FSdern konnen zur Herstel- 
Tung textiler Gebilde ve'rwendet werden. 

Die der Eirfindung zugrundel 1 egende Aufgabe wird gelost 
durch ein Verfahren zur Herstellung eines Formkorpers auf 
Basis von Cell ulosederi vaten , bel dem man Vi scoselosung 
durch eine formgebende DUse in eine FKll flUssi gkeit ein- 
preBt, den dabei gebildeten FormkiJrper durch ubliche Re- 
generier- und Waschbader fUhrt, auf ihn dann eine saure 
wSBrige Losung eines sekundaren chemischen Wei chmachungs- 
mittels wirken laBt, ihn dann durch Einwirkung von WHrme 
trocknet und nach der Trocknung mit Wasser befeuchtet, da- 
durch gekennzeichnet, daB man V jscoseTds ung mit einer 
Alkyl-Sthylen-harnstoff der allgemeinen Formel 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 bis 
19, vorzugsv/eise eine Zahl zwischen 15 und 18, insbe- 
sondere die Zahl 17 bedeutet, 
enthaltenden FlUssigkeit mischt, das dabei gebildete flUs- 
sige Gemisch durch eine formgebende DUse in eine wSBrige 
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saure Fallf lUssi gkei t einpre|3t. den gebildeten Formkbrner 
durch mehrere Regenerier- unci Waschbader fuhrt» auf ihn 
dann eine saure waBrige Losung eines Wei chmachers wirken 
last, ihn anschlieBend durch Warmeei nwi rkung trocknet und 
danach mit Wasser befeuchtet. 

Es soil unter einer "Vi scoselosung" eine FlUssigkeit ver- 
standen werden, die aus in ca. 7%iger Natronlauge gelostem 
Cell ulosexanthogenat besteht, wobei sie einen*/^Wert im 
Bereich von 25 bis 35 aufweist und etwa 82 bis 83 Gew.-% 
Wasser, 7 bis 8 Gew.-« Cellulose, 5,5 bis 7 Gew.-% reine 
NaOH, an Cellulose gebunden, sowie 2,5 Gew.-% Schwefel , 
gebunden an Cellulose, enthalt. 

Derartige Vi scosel os ungen sind bekannt und nicht Gegenstand 
der Erfindung. 

Alkyl-athylen-harnstoff bewirkt Weichmachung des Form- 
kSrpers. 

Die wei chmachende Wirkung der in das Cel 1 ul osegef iige des 
Formkorpers durch kovalente Bindung fest eingebauten ge- 
nannten chemischen Verbindung beruht auf ihrer raumlichen 
Struktur bzw, der Lange ihrer Alkylgruppe. Die kovalente 
Bindung erfolgt durch chemische Reaktion in alkalischem 
Milieu unter Aufspaltung des Rthylenrings des Alkyl-ft'thy- 
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len-harnstoffs und Anlagerung an eine OH-Gruone des Cellu- 
losemolekUls. 

GemaB einer Variante der Erfindung wi rd das Verfahren in 
der Weise durchgef Uhrt , daB man zur Herstellung des fliis- 
sigen Gemisches Viscose mit einer FlUssigkeit mischt, die 
Alkyl-athylen-harnstoff und Alkyl-trimethylol-harnstoff 
der allgemeinen Forme! 



in der n eine ganze Zahl ira Bereich zwischen 9 bis 
24, vorzugsweise eine Zahl zwischen 14 und 19, ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet, 
Oder Alkyl-Mthylen-harnstoff und Alkylamin-bisdimethylen- 
triazi.non-tetramethylol der allgemeinen Forme! 




CH^ - CHg - N 



- CHg 




N-CH 
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in der n eine ganze Zahl 1m Bereich zwischen 9 und 
24, vorzugsweise -im Bereich zwischen 14 und 19. ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet, 
enthai t. 

Zur Herstellung des flUssigen Gemischs wird eine entsnre- 
chende Menge Vi scosel osung in einer solchen Menge Alkyl- 
athylen-harnstoff enthaltender Fl Uss i gkei t . bevorzugt der 
wSBrigen Dispersion der genannten Substanz, unter Ruhren 
zugemischt. daB das flUssige Gemisch e.inen Anteil im Be- 
reich zwischen 0.5 bis 8 6ew.-«, bevorzugt einen Anteil 
im Bereich zwischen 1 und 5 Gew.-«, Alkyl-athylen-harnstoff . 
bezogen auf den Gewi chtsantel 1 an Cellulose im flUssigen 
Gemisch, enthSlt. 

Das flUssige Gemisch gemaB der Erf i ndun gs vari an te wird 
beispielsweise hergestellt. indem man Viscoselbsung rait 
einer solchen Menge Alkyl-athylen-harnstoff und Alkyl- 
trimethylol-harnstoff bzw. Alkylamin-blsdimethylen-tria- 
zinon-tetramethylol enthaltenden FlUssigkeit, bevorzugt 
einer waSrigen Dispersion der genannten Substanzen. unter 
RUhren mischt, daB das flUssige Gemisch einen Anteil im 
Bereich zwischen 0.5 und 8 Gew.-%. bevorzugt einen Anteil 
im Bereich zwischen 1 und 5 Gew.-% Alkyl-athylen-harn- 
stoff sowie einen Anteil im Bereich zwischen 0.5 und 30 
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Gew.-S5 Alkylamin-bisdimethylen-triazi non- tetramethyl ol bzw. 
Alkyl-trimethylol-harnstoff , jeweils bezogen auf den Ge- 
wichtsanteil Cellulose im flUssigen Gemisch, enthalt. Die 
der Viscose zur Herstellung des flUssigen Gemischs zuzu- 
setzende Flussigkeit enthalt die genannte chemische Verbin- 
dung jeweils in einer Menge im Bereich zwischen 10 und 30 
Gew.-X, bevorzugt im Bereich zwischen 20 und 25 6ew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewi ch t der Fl Liss i gkei t; sie ist vor- 
teilhaft eine Dispersion, insbesondere bevorzugt eine w^r^- 
rige Dispersion, 

Die Alkyl-athylen-harnstoff und Al ky 1 ami n-bi s di methy 1 en- 
triazi non- tetramethyl ol bzw. Al kyl-tri methyl ol-harnstoff 
enthaltenden Fl Uss i gkei ten werden vorteilhaft durch Ab- 
mischen geeignet konzentrierter wa'Briger Disoersionen der 
genannten Substanzen hergestellt. 

Es ist auch mbglich, daB die genannten chemischen Substan- 
zen in der FTUsslgkeit dispergiert Oder gelSst in einem 
flUssigen organischen Mittel, beispielsweise Alkohol, Bu- 
tanol, Propanol oder Isopropanol , vorliegen. Das Losungs- 
bzw, Dispersionsmi ttel kann auch aus einer Mischuna aus 
Wasser und dem flUssigen organischen Mittel bestehen. 
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Al Icy 1 ami n-bisdi methyl en- triazi non-tetramethy 1 ol sowi e 
Alkyl-trimethylol-harnstoff sind infolge ihrer chemischen 
Bi funktional i tat befahigt, mi t OH-Gruppen von Cellulose- 
hydratmoleklilen unter Vernetzung zu reagieren. 

Die Variante der Erfindung, bei deren DurchfUhrung das flUs 
sige Gemisch neben Al ky 1 -athy len-harns tof f zusatzlich Alkyl 
trimethylol-harnstoff bzw. A 1 ky 1 ami n-bi s di me thy 1 en- tri azi - 
non-tetramethylol enthalt, hat den Vorteil, daB nach den 
Verfahrensvarianten hergestellte Endprodukte sowohl Cel- 
lulose wei chmachende als auch diese vernetzende Substanzen 
enthalten, wodurch die physi kal ischen Ei genschaf ten der 
Endprodukte verbessert werden. 

Zur Herstellung der genannten waBrigen Disnersionen werden 
zweckmaBig bekannte Di spergi erhi 1 fs mi ttel , beispi el swei se 
Alkyl-/ Aryl- oder Al ky 1 ary 1 s ul f onate oder -sulfate in 
Mengen im Bereich zwischen 1 bis 5 Gew.-«, bezogen auf die 
Menge des Di spergl erten , verwendet. 

Die Dispergierhilfsmi ttel tragen zur gl ei chmSBi gen Vertei- 
lung des Al ky 1-athylen-harnstoffs bzw. des Al kyl ami n-b i s- 
di methyl en- tri azi non-tetramethy lol s bzw. Alky 1- tri methy lol- 
harnstoffs im flUssigen Gemisch bei. 
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Die Erfindung wird beispielhaft am Verfahren zur Herstel- 
lung eines Schlauches erlSutert. In prlnzipiell gleicher 
Weise erfolgt die Herstellung von Folien bzw. Faden unter 
Verwendung ents prechender fUr diesen Zweck bekannter form- 
gebender DUsen. Das Verfahren wird in der Weise durchge- 
fUhrt. daB man Viscoseldsung mit der Al kyl-Kthylen-harn- 
stoff enthaltenden FlUssigkeit unter RUhren mischt, be- 
vorzugt in der Weise, daB man in die vorgelegte Viscose 
die entsprechende Menge der Alkyl-athy len-harnstoff ent- 
haltenden FlUssigkeit unter RUhren zugibt, GemaB ei ner Ver- 
fahrensvariantfr mischt man der Viscoselbs ung zur Herstel- 
lung des flUssigen Gemischs eine Al kyl-Sthyl en-harnstof f 
und Alkyl-trimethylol-harnstoff bzw. Alkylamin-bisdimethy- 
len-triazinon-tetramethylol enthaltende FlUssigkeit zu. 
Das dabei geblldete flUssige Gemisch wird sodann durch eine 
forragebende DUse, zur Herstellung eines Schlauches durch 
eine Ri ngschl i tzdUse . in eine bekannte wSBrige saure FSll- 
flUssigkeit eingepreBt. Die FSl 1 f 1 Uss igkei t ist dem Fach- 
mann unter der Bezeichnung "MUller-Bad" bekannt und be- 
steht aus einer wSBrigen LSsung von HgSO^ und NagSO^. Be- 
vorzugt enthSlt die wSBH ge FlUssi gkei t 10 Gew.-% Schwefel- 
sSure und 14 Gew.-X.Natriumsulfat, bezogen auf ihr Gesamt- 
gewicht. 
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Die FallflUssi'gkeit weist einen pH-Wert kleiner als 7 auf, 
vorzugsweise einen solchen im Berelch von 1 bis 3. 

Der in Form eines Schlauches ausgefallte Formkorper w1rd 



generier- und Waschbader gefUhrt^ die Regeneri erbader be- 
stehen aus waSrigen Lbsungen von Schwefel saure und Natrium- 
sulfat in bes ti mmten Mengeverhal tnissen , wobei sich die ein- 
zelnen hi nterei nanderfol genden Bader jeweils durch unter- 
schiedliche Mengenverhal tnisse von Schwefel saure und Na- 
triumsulfat unterschei den . Diese Bader und ihre Zusammen- 
setzung sind nicht Gegenstand der Erfindung. 

AnschlieBend laBt man auf den Schlauch eine waBrige saure 
Wei chmacherlbsung wirken^ beispi elsweise dadurch, daS man 
den Schlauch durch eine rait dieser Losung gefllllte Wanne 
fUhrt. Wei chmachungsmi ttel sind beispiel sweise Glycerin, 
Glykol Oder Polyglykol. Im Rahmen der Beschreibung sollen 
defini ti onsgemaB nur solche Cellulose wei chmachenden Mittel 
als "Wei chmacher" bezeichnet werden, die nicht durch ko- 
valente Bindung^ sondern nur durch zwi schenmol ekul are Kraf- 
te an die Cell uloseketten gebunden sind. Die Weichmacher- 
flUssigkeit hat einen Gehalt an Weichmacher im Bereich zwi- 
schen 5 bis 20 Gew,-X, vorzugsweise einen solchen von 10 




bekannter Weise durch mehrere bekannte Re- 
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bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewi ch t der Lbsung. 
Der Schlauch hat aach dieser Behandlung einen Anteil an 
sekundSrem Weichmacher 1n Form der obengenannten chemische 
Verbindungen 1m Bereich zwischen 18 und 25 Gew.-%. bezonen 
auf das Gesamtgewi cht desselben. 

Die genannten Weichmacher sind in Formkorpern aus Polyme- 
rem nicht kovalent, sondern lediglich durch die Wirkung 
zwischenmolekularer KrSfte an Polymerenketten bzw. zwi- 
schen dfesen gebunden. 

Danach wird der Schlauch der Eiwirkung von Warme einer 
Temperatur im Beceich von 90 bis i20°C zum Zwecke der 
Trocknung ausgesetzt, bei spielsweise dadurch, daB man ihn 
durch einen mit Warmluft betriebenen Trockenkanal fUhrt. 
Die Trockentemperatur ist nicht kritisch, solange sie 
nicht so hoch gewShlt wird', daS die Warmeei nwi rkung zur 
thermischen Destruktion der den Formkbrper bildenden che- 
mischen Substanzen fUhrt; der Formkorper kann auch bei 
niedrigeren Temperaturen als 90°C getrocknet werden, al- 
lerdings muB man dann langere Trockenzei ten in Kauf nehmen. 

Nach Verlassen des Trockners wird der Schlauch in Kontakt 
mit Wasser gebracht, beispie.lsweise dadurch, daB man ihn 
damit bespriiht. Dabei wird die Ei nwi rkungs zei t des Wassers 
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auf den Formkarper und die einwirkende Menge desselben in 
der Welse bemessen, daB der Schlauch nach der Wasserbehand- 
lung ca. 7 bis 22 Gew.-«. bevorzugt ca. 16 Gew.-% Wasser. 
bezogen auf sein Gesamtgewicht , aufweist. Der Schlauch 
weist nach der Herstellung einen Gehalt an Weichmacher im 
Bereich zwischen 18 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht 
des Schlauches, auf. Er enthait ca. 0,8 bis 8 Gew.-% ko- 
valent gebundenes weichmachendes Mittel. 
Der Schlauch ist insbesondere zur Verwendung als klinst- 
liche WursthUlle geeigneti er ist sehr geschmeidig und 
ISBt sich deshalb bei seiner bestimmungsgemSBen Weiterver- 
arbeitung, d.h. beim FUllen des Schlauches mit Wurstmasse, 
beim Abbinden und Bedrucken der damit hergestellten WUrste, 
gut handhaben.. 



In sehr Hhnlicher Weise wird ein f aservers tSrkter Schlauch 
auf Basis von Cel 1 ulosederi vaten , der Insbesondere zur Ver- 
wendung als synthetische WursthUlle dient, hergestellt, 
indem man beispielsweise einen Schlauch aus Cel 1 ulosefasern 
in an sich bekannter Weise und mittels fUr diesen Zweck 
bekannten Vorri chtungen mit dem vorbes chri ebenen flUssigen 
Gemisch impragniert und beschichtet, den Schlauch dann in 
beschriebener Weise dem wSBrigen FSllbad zufuhrt, ihn da- 
nach der Wirkung der WeichmacherflUssigkeit aussetzt, ihn 
trocknet und anschlieBend rait Wasser bespruht. 
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Die rmprSgnferung und 'Beschi chtung des Schlauches erfolgt 
dabei mittels einer fUr diesen Zweck bekannten Ringschlitz- 
dUse, durch deren Ringspalt man den Faserschi auch hindurch- 
fUhrt. Dabei wird gleichzeitig aus entsprechend angeordne- 
ten Schlitzen \in Ringspal tkanal das flUssige Getnisch auf 
die OberfTache des Faserschlauches zur Einwirkung gebracht. 
dieser wird da.durch imprSgniert und beschichtet. 

GemSB der Verfahrens vari ante kann die ImprHgni erung und 
Beschichtung des Schlauches auch mit dem flUssigen Ge- 
misch erfolgen., das aus Vi scoselbsung, Al kyl -a'thy 1 en-harn- ' 
stoff und ATkyl-trimethylol-harnstoff bzw. Alkylamin-bis- 
di methyl en- triazinon-tetramethylol besteht. 

Die Erfindung betrifft auch einen wei chmacbende Mittel 
enthaltenden Formkbrper auf Basis von Cell ulosederi vaten , 
insbesondere einert Schlauch zur Verwendung als kUnstl|.che 
WursthUlle, wobei der Formkbrper dadurch charakteri s i Irt 
ist, daB er aus Cel 1 ul osehydrat und Umsetzungs produkten , 
die entstehen, wenn man Cellulosemolekiile mit reaktions- 
bereiten OH-Gruppen mit Alkyl-Sthylen-harnstoff der all- 
gemeinen Formel 
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^"3-(CH2)n-NH-C0-N 




in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen U bis 
19, vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 bis 18, ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet. 
chemisch unlsetzt; besteht und Weichmacher enthsit. 

Die Erfindung betrlfft auch einen wei chmachende Mittel 
enthaltenden FormkJJrper auf Basis von Cel 1 ulos ederT vaten . 
insbesondere einen Schlauch zur Verwendung als kunstliche 
WursthUlle. wobei der Formkorper dadurch charakteri si ert 
ist. daB er aus Cell ulosehydrat und Umsetzungsnrodukten . 
die entstehen, wenn man Cell ul osemol ekUl e mit reaktionsbe- 
reiten OH-Gruppen mit Al kyl-Hthylen-harnstoff der allge- 
meinen Formel 



CH3-(CH2)„-NH-C0-N 




in der n eine ganze Zahl. im Bereich zwischen 11 bis 
19. vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 bis IS, ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet. 
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sowie Alkylamin-bisdimethylen-triazinon-tetramethylol der 
allgemeinen Forme! 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 9 und 
24, vorzugsweise eirve Zahl zwischen 14 und 19, ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet, 
chemisch umsetzt, besteht und Wei chmacher enthalt. 

Die Erfindung betrifft auch einen wei chmachende Mittel 
enthaltenden Formkbrper auf Basis von Cell ulosederi vaten , 
insbesondere einen Schlauch zur Verwendung als kiJnstliche 
WuvsthUlle, wobei der Formkbrper dadurch charakterisiert 
ist, dag er au$ Cell uloSehydrat und Umsetzungsprodukten , 
die entstehen, wenn man Cell ulosemolekOle rait reaktions- 
bereiten OH-Gruppen mi t ATkyl-Sthylen-harnstof f der all- 
gemeinen FormeT 



I 

HOHgC-N 





0 
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CH3-(CH2)„-NH-C0-N 




in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 bis 
19. vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 bis 18, ins- 
besondere die Zahl 17 bedeutet, 
Alkyi-trimethylol-harnstoff der allgemeinen Fovmel 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 9 bis 
24, vorzugsweise eine Zahl zwischen 14 und 19. ins 
besondere die Zahl 17 bedeutet. 



Die Welchmachung^'des Formkbrpers auf Cell ulosebasis durch 
Alkyl-Sthylen-harnstoff bzw. Alkyl-Sthylen-harnstoff und 
Alkylamin-bisdimethylen-triazinon-te.tramethylol bzw. Alkyi- 
trimethylol-harnstoff, bei der die genannte Verbindung 
bzw. die genannten Verbindungen durch chemische Reaktion 
fest an die den Forrakijrper blldenden Cel 1 ulos emol ekUle ge- 




chemisch umsetzt, besteht und Weichroacher entha'lt. 
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bunden ist bzw. sind, soil im Rahmen der vorliegenden Er- 
findung als "innere Wei chmachung" des FomkorDers bezeich- 
net werden; Alkylamin-bisdimethylen-triazinon-tetramethylol . 
Alkyl-trimethylol-harnstoff sowie Alkyl-athylen-harnstoff 
sollen dements precherrd als "innere Weichmacher" gel ten. 

Unter Cell uTosederi vaten sollen i m Rahmen der vorliegenden 
Erfindungsbeschreibung Cejlulosehydrat sowie Verbindungen 
verstanden werden, die durch chemischen Umsatz der reaktions- 
fShigen Gruppen von Al kyl-athylen-harns tof f bzw. Alkylamin- 
bisdimethylen-triazinon-tetramethylol bzw, Al kyl-trimethy- ' 
lol-harnstoff mft reakti onsberei ten OH-Gruppen von Cellulo- 
semolekUlen entstehen. 

Die Erfindung soil an Hand von^ Beispielen erlSutert werden: 
Bei spiel 1 

1 kg Viscose, die einen Cell ulosegehal t von 7,1 Gew,-%, 
bezogen auf das Gesamt gewi ch t der Lbsung, einen Alkalige- 
halt von 5,78, einen^^^Wert von 29,4, eine NaCl-Reife 
von 2,5 und eine Viscositat von 137 Kugel faT Isekgnden bei 
25°C aufweist, w1rd mit 18,0 g (6«, gerechnet auf den 
Cel 1 aloseanteil ) einer 23 6ew.-«igen wSBrigen Emulsion von 
Stearyl-athylen-harnstoff unter RUhren gemischt. Die ge- 
wi chtsprozentuale Angabe bezieht sich auf den Anteil des 
Di spergierten am Gesamtgewi cht der Dispersion. 
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Oas flUssige Gemisch wird dann durch eine Ringspal tduse 
mlt elnem AuBendurchmesser von 18 mm unter Bildung eines 
schlauchformigen K'drpehs in e1ne FSll f 1 Ussi gkei t einge- 
preBt, die aus einer wHBrigen Lbsung besteht, weTche 10 " 
Gew.-X HgSO^ und 14 Gew.-Ji MagSO^, jeweils bezogen auf 
das Gesamtgewtcht der LBsung, enthSlt. 

Der Schlauch wird anschlieBend daran hi nterei nander durch 
mehrere in ihrer Zusammensetzung bekannte und In der Be- 
schreibung erTSuterte RegenerierbSder sow1e durch Wasch- 
flUssigkelt, beispielswef se Wasser^ gefUhrt. 
AnschlieBend daran wird der Schlauch durch eine Wanne ge- 
fUhrt^ die wSBrlge 11 6ew.-«ige Glyceri nlSs un g enthSlt. 
die durch Zugabe einer entsprechenden Meiige Schwefel sSure 
auf einen pH-Wert von 2,5 eingestellt ist. 

Die Etnwirkungsdauer der sekundSren Weichmadher enthal ten- 
den wSBrtgen LSsung auf den Schlauch wird so beroessen, daB 
das Verfahrensendprodukt einen Anteil von ca, 22 6ew.-% 
'Glycerin, bezogen auf das Gesamtgewicht des Schlauches, 
enthalt. 

An die Behandlung des Schlauches mit Mei chmacherlb's ung 
schlieBt sich ein Trockenvorgang an. Dazu wird der Schlauch 
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in aufgeblasenem Zustand durch. einen 50 m langen Trocken- 
kanal rait eiher Geschwi ridi gkei t von ca. 20 m pro Minute 
gefUhrt, wobei der Trockenkanal ira Bereich seines Ein- 
gangsteiTs ei ne. Temperatur von. ca. 90°C und im, Bereich 
seines Ausgjaiagsteils eine Temperatur von ca.. lao^'c auf- 
weist. 

Nac.hdem der. Schlauch den Trockner verlassen hat, wird er 
mit Wasser besprUht. Die SprUhdauer bzw. SprUhi n.tens i tat 
wird-.dabei. in der Wets e. bemessen, daB der Schlauch nach 
der Behandlung ei.nen Wass.eraehal t von ca. 16%, bezogen auf 
das Gesaratgewi cht des Schlauches aufweist.. 

Der verfahrensgemae hergeste.ll te Schlauch ist sehr ge- 
schmeidig', sei ne OberfTa'che - ist wasserabwei send (Be- 
netzungswi nkel 90°). 

Der Schlauch eignet sich i nsbesondere zur .Verw.endung als 
kttnstliche WursthUTlje, ,er ISet sich bei .besti^Im^ngsgemaBer 
Verwendung gut untQr .F5 Ttel ung zu einer sogenannten Rauoe 
aufstocken, die dann bei Bedarf zur Herstellung von Wursten 
mit Wurstraasse gefUIlt wird. Der erf i ndungs gemaB hergestell- 
te Schlauch hat als kUnstliche Wursthulle den Vorzug, daB 
diese si ch ohne Schwi eri gkeit von der . Wurstmasse abschSlen 
ISBt. 
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Der schlauch enthSlt ca. 3.6 Gew..« (bezogen auf das Ge- 
samtgewicht dei Schlauches) chemisch i,, de.n Schl auch ei n- 
gebauten Stearyl-Sthylen-harnstoff als inneren Weichma- 
cher sowie ca. 22 Gew.-% Glycerin als sekundSren Weich- 
macher. 

Beispiel 2 

Wie Beispiel 1, jedoch mit der Abwandl u.ng. daB man 1 kg 
Viscose mit den in Beispiel 1 angegebenen Kennwerten n,it 
18.0 g (6 Gew.-«, bezogen auf Cellulose) einer 23 Gew.-«igen 
wSQrigen Emulsion von Stearyl-sthylen-harnstoff und 
29,2 g (10 Gew.-X. bezogen auf Cel 1 ulose) . einer 24 Gew.-%iger 
wSBrigen Stearylamin-bisdimethylen-triazinon-tetramethylol- 
Dispersion mischt und die flUssige Mischung wie in Bei- 
spiel 1 weiterverwendet bzw. den gebildeten Schlauch wie 
dort angegeben wei terbehandel t. 

Beispiel 3 . 

Ein gemSB den Angaben in Beispiel 1. hergestell tes flUssi- 
ges Gemisch wird zur Impragnierung und Beschichtung eines 
Schlauches aus PapierfaSern verwendet. Hierzuwird mit einer 
an sich bekannten BeschichtungsdUse mit RingschHt2-(Innen- 
durchmesser der DUse 60 mm), durch die der Papierfaser- .. 
schlauch fortlaufend hi ndurchgefUhrt wird, gleichzeitig 



509828/0893 



I 



- .23 - 



2362606 



auf seine AuBen- und/oder Innenseite das flUssige Gemisch 
zur. Einwirkung gebracht. Durch diese MaBnahme etitsteht 
eirt mit dem flUssigen Gemisch imt^rSgni erter Papierfaser- 
schlauch., der auf seiner OberfU'che eine Schicht, beste- 
hend aus dem fTUssigen Gemisch, aufweist. 

Oieser Scblauch wtrd nachfoTgend in derseTberv Weise weiter- 
behandelt wie das gemSB Bei spiel 1 aus der Rings chlitzdilse 
aus tretende. flOssi.ge Gemisch. 

Der 5ach den Angabea des Beispiels 1 hergestellte Schlauch 
enthSlt efinen Aiiteil voji 16 Gew.-« Wasser sowie 22 6ew.-% 
Glycerin, jeweils bezog^n auf das Gesamtgewi cht des Schlau- 
ches. und 5,6 6ew.-« Stearylamin-btsdimethylen-friazinon- 
tetraroethylal als inneren MiTeichmacher. 

Die nachfolgende Tabelle gibt Kenrvdaten fUr einen nach 
Beispiel 3 hergestellten SchTauch an. zum Vergleich dazu 
sind Kennwerte far einen Schlauch angefUhrt,^ der nach ef- 
rrem bekannten Verfahren hergestelU ist. d.h. nach den An- 
gaben dieses Beispiels mit der Abanderung, daB aus der 
Ringschlitzd&se nur ViscoselSsung in die FailfTUssigkeit 
gesponnen wird. . 
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Eigenschaften Verglei chssch 1 auch Nach BeisnieT 3 

hergestell ter 
SchTauch 



PI atzdruck 


m WS 




7.5 


Platzdehnung 


% 


39,5 


60 


ReiBlange , 
langs 


m 


4075 


5300 


RelSISnge, 


m 


3100 


3500 


RelBdehnung^ 
Tangs 


% 


55 


62 


Rel Bdehnung, 
quer 


% 


100 


115- 


Wechsel bi ege- 
zahl 




5800 


11000 


2 

m -Gewlcht 


9 


43,5 


43,5 


QueTlwert > 
sofort 


% 


157 


132 


Quel Iwert, 
nach 3 Wochen 


% 


149 


128 



Bei spiel 4 

Ein genraa den Angaben In Beispiel 2 hergestelltes flUssig 
Gemisch w1rd zur ImprSgnl erung und Beschichtung eines 
Schlauches aus Papierfasern verwendet. Hierzu wi rd mi t 
einer an sich bekannten Beschi chtungsdUse mit Ringschlitz 
(Innendurchmesser der DUse 60 mm), durch die der Papier-. 
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faserschlaucli fortlaufend fiTrrdurchgefUhrt wird. gleich- 
zeitig auf. seine AuBen- und/oder Innenseite das flUsslge 
Gemisch zur Einwl rkung gebVacI, t. Durch diese MaBnahme ent- 
steht ein m.it dem flUssigen Gemisch imprSgni erter Papier- 
faserschlauch, der auf seiner OberflSche eine Schicht. be- 
stehend aus dem flUssigen Gemisch, aufweist. 

Dieser Schlauch wird nachfolgend in derselben Weise wei- 
terbehandelt wie das gemSB Beispiel .1 aus der Ringschlitz- 
dUse austretende flUssige Gemisch. 

Beispiel 5 

Wie B,eispiel 1. Jedoch triit der Abwandlung, daS man 1 kg 
Viscose mit den in. Beispiel I angegebenen Kennwerten mit 
18,0 g (6 Gew.-%, bezogen auf Cellulose) einer 23 Gew.-«igen 
wSBrigen Emulsion von Stearyl -Sthyl en-harnstof f und 29.2 g 
(10 Gew.-X, bezogen auf Cellulose) einer 24 Gew.-Xigen 
wSBrigen Stearyl-triraethylol-harnstoff-Dispersion mischt 
und die flUssige Mischuhg wie: irr Beispiel 1 wei terverwendet 
bzw. den geblldeten Schlauch wie do:rt angegeben weiterbe- 
handel t. 

Beispiel 6 

Ein gemKfi den Angaben in Beispiel 5 hergestelltes flUssi- 
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ges Gemisch wird zur Impragni erung und Beschf ch tung eines 
Schlauches aus Papierfasern verwendet. Hierzu wird mit 
einer an sich bekannteh" Beschi chtungsdUse mit Ringschlitz 
{Innendurchme$ser der DUse 60 mm)., durch die der Papier- 
faserschlaoch foPt.Taufend hindurchgefUhrt wird. gleichzei- 
tig auf seine AuBen- und/oder Innenseite das flUssige Ge- 
misch zur Einwirkung gebracht. Durch diese MaB/iabme ent- 
steht ein mit dem flUsslgen Gemisch. i mpragn i erter Papier- 
faserschlauch, der auf seiner Oberflache eine Schicht, be- 
stehend aus. dejn flUssigen Gemi-sch, aufweist. 

Dieser Schlauch wird nachfolgend in derselben Weise wfeiter- 
behandelt wie das gemSB Beispiel 1 aus der RingschlitzdJise 
austretende flUssige Gemisch, 

Die nach den Beispielen hergestellten SchlHuche eignen 
sich zur Verwendung als kUnst.liche WursthUllen. 
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Patentansprllche 



verfahren. zur: KersteTTung elrres Fornikdrpers auf Basis 
van eenuloseder1vater». bei dem man ViscoselSsung durch 
€lne fomgebende DlTse in eine FSl Tf lUss i gkei t einpreBt, 
den dabei gebiTdeten Fortnkbrper durch Ubliche Regenerie 
ufid WaschfrSder fUhrt^ auf ihn dann eine saure wSBrige 
Ldsung elnes sefcund«ren chemi'scften Weicftmacbungsmi ttels 
wirken ISBt, ihn dahn durch Efnwirkung von MSrrae trock- 
net und nach der Trocknung mit Masser befeuchtet, da- 
durch gekennzefchnet» daB man ViscoselSsung mit einer 
ATkyT'-SthyTen-harnstoff der all gemeinen Forme! 



1n der n etne ganze Zahl im Bereich zwischen 11 
and 19. vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18. 
Insbesondere die Zahl 17 bedeutet^ 
enthaltenden FTUssigkeit mischt, das dabei gebildete 
fTUsslge Gemisch durch eine forragebende DUse in eine 
WSBrige saure FglTfTUssigkeit einpreBt, den gebildeten 
Forraktfrper durch mehrere Regenerier- und Waschbader 
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fUhrt. auf fhn dann efne saure wSBrige Ldsung eines 
Welchmachers wlrken 1SBt» fhn anschlieBend durch Wanme- 
einwirkung trocknet und rfanach mit Wasser befeuchtet. 

2. Verfahren zur Herstellung eines Formkorpers auf Basis 
von Cellulosedepfvaten, bei dem man Viscoselbsung durch 
e1ne far^mgebende DUse In efne FSn flUssi'gkei t *ei npreftt, 
den dabei gebildeten FormkSrper durch Ubliche Regenerler- 
und Waschbader fUhrt, auf ihn dann eine wSSrlge saure 
LBsung efnes chemlschen Welchmachers wirken Tg&t, Ihn 
dann durch Elnw^rkung von WXrme trocknet und nach der 
Trocknung rait Wasser befeuchtet, dadurch gekennzelch- 

a 

net, daB man VlscoseTSsung mit einer Alky 1-Hthylen- 
harnstoff der allgemeinen Formel 



CH3-(CH^)j,-NH-C0'.N 



in der n eine ganre Zahl im Bereich zwischen 11 
und .19, vorzugsweise eine ZahT zwischen X5 und 18, 
insbftsondere die Zahl 17 bedeutet» 

und Alkylamln-bls^dfmethylen-trlazlnon-tetramethylol 
der allgemeinen Formel 
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CHg -. CH - M. CH^ .CH 



f 



'2 



"2^ CH^ (CH^)^ h/ 

HOHgC-fl N-CHgOH CH3 HOHgC-N N-CH,OH 



I 



0 



in der n eine ganze Zahl 1m B^reich zwischen 9 
und 24, vorzugswelse eine Zahl zwischen 14 und 19, 
insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
enthaltenden FlUssigkeit raischt, das dabei geblldete 
flUssige Gemlsch duirch eine formgebende DUse In eine 
wSBrige saure FSTlflUsslgkelt einpreBt. den gebildeten 
FormkSrper durch inehrere Regenerier- und WaschbSder 
fUhrt, auf ihn dann eine saure waBrige Lbsung eines 
Weichmachers wirken ISBt, ihn anschlieBend durch Warme- 
einwirkung trocknet und danach mit Wasser befeuchtet. 

Verfahren zur Herstellung eines Formkbrpers auf Basis 
von CelluTosederivaten, bei dem man Viscoselbsung durch 
eine formgebende DUse in eine FSl 1 f 1 Uss i gkei t ei npreRt , 
den dabei gebildeten Formkorper durch Ubliche Regenerier- 
und Waschbader fUhrt, auf ihn dann eine saure wa'Brige 
Lbsung eines Weichmachers wirken ISBt, ihn dann durch 
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...E1nwAr.kung yon Warme trocknet und nach der Trocknung 
rait Wasser befeuchtet, dadurch gekennzeichnet, daB man 
Viscoselosung mi t eirier Alkyl-Sthylen-harnstbff der all- 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 
und 19» vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18. 
insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
und Alkyl-trimethylol-harnstoff der allgemeinen Forme! 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 9 
und 24, vorzugsweise eine Zahl zwischen 14 und 
19, insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
enthaltenden FlUssigkeit mischt, das dabei gebildete 
flUssige Gemisch durch eine formgebende DUse in eine 
wSBrige saure Fall flUssigkeit einpreBt, den gebildeten 



gemeinen Formel 
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FormkSrper durcK mehrere Regenerier- und Maschbader 
fllhrt» auf ihn dann e-fne saure wSBrige Lbsung eines 
tfeichmachers wirken laat, fhn anschlfeBend durch WSrme- 
einwlrkung trocknet and danach mit Wass.er befeuchtet. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gakennzei chnet , da(5 
man VIscoseliJsung mit efner Steary l.-athylen-fiarns toff 
enthaTtenden FlUsslgkeit rafscht und das flUssige Ge- 
mfsch wie In Anispy'uch 1 angegeben we1 terverwendet. 

5. Verfahrenr nach Anspruch 2, dadurch gekennzef chnet , daB 
man ViscoseTSsung mtt einer Stearyl-Sthylen-harnstoff 
und Stearylamin-bisd-fmethylen- triazi non- tetramethylol 
enthaUenden FlUsstgkelt mlscht und das fTOssige Ge- 
rotsch wle in Anspruch 1 angegeben vei terbehandel 

(5. Verfahren nacfr Anspruch 3» dadurch gekennzei chnet » daB 
man VIscoselBsirng raU e1ner Stearyl-Sthylen-harnstoff 
und Stearyl-trimethyTol-harnstoff enthaTtenden FlUsslg- 
kett mischt und das flUssige Gemfsch wie in Anspruch 
1 angegeben wei terbehandeTt. 

7. Verfahren nach Anspruch I bis 6 » dadurch gekennzei ch- 
net, daB die Wei chraacher. enthal tende wSBrlge LSsung 
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10 bis 25 Gew.-j; Glycerin, GlykoT oder Po.lygTykol . be- 
zogen auf das Gesanitgewl cht der Weichmachernussigkeit. 
enthiilt. ' ' 

8. Welchmachungsmittel enthaTtender FormkbVper auf Basis 
von CeTluTosederivaten, dadurch gekenrvzetchnet. daS er 
aus CelTulosehydrat und chemfscfien Verbindungen , die 
entstehen, wenn reaktlonsbereite OH-Gruppen aufweisende 
CeTTulosederlvate mit Alky 1-Sthylen-harnstoff der all- 
gemeinen Formel 



CK3-(CH2)„-MK-C0-N 




in der n eine ganze Zahl im Bereieh zwiscften 11 

und 19, vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18. 

Insbesondere bevorzugt die Zahl 17 bedeutet, 

chemisch miteinander reagieren. besteht und Weichmacher 
enthSlt. 



9. ForthkBrper nach Anspruch 8. dadurch gekennzei chnet , da(5 
er aus Gel lulosehydrat und chemischen Verbindungen, die 
entstehen. wenn reaktionsberei te 0H-6ruppen aufweisende 
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Cenulosederivate mit Stearyl-Sthylen-harnstoff chemisch 
reagleren, besteht und Weichmacher enthalt. 

Weichmachungsmlttel enthaltender Formkbrper auf Basis 
von Cellulosederivaten, dadurch gekennzei chnet . daS 
er aus Cellulosefiydrat und chemlschen Verbi ndungen, die 
entstehen, wenn r-eaktlonsberei te OH-Gruppen aufweisende 
CelTulosedeHvate mit Alkyl-kthylen-harnstoff . der all- 
gemeinen Forrael 



CH3-(CH2)n-NH-C0-N; 



•CH. 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 
und 19, vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18. 
insbesondere die Zahl 17 bedeutet» 
und Alkyl-trimethylol-harnstoff der allgemeinen Forme! 



CH3-(CH2)^-N-C0-N: 



CHgOH 



-CHgOH 
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frf deir-n e-f ne" ganze ZahT Ifn BereTch zWiTcfien 9 
und 24, vorzugsweise eine Zahl zwischen 14 und 
19, Insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
chemisch reagieren, besteht und Meichroacher enthHU. 

11. FormkBrper nach Anspruch 10, dadurch gekennzei chnet . 
daB er aus Cell ul osehydrat und chemischen Verbi ndungen , 
die entstehen, *wenh reakti onsberei te OH-Gruppen aufwei- 
sende Cel 1 ul os e'deri vate mi t Stearyl-Sthylen-harnstoff 
und Stearyl-trimethylol-harnstoff chemisch reagieren, 
besteht und Welchmacher enthSlt. 

12. Welchmachungsmlttel enthaltender FormkSrper auf Basis 
von C«nulosederivaten, dadurch gekennzei chnet , daB 

et aus Cellulosehydrat und chemischen Verbi ndungen , die 
entstehen, wenn reaktionsberei te OH-Gruppen aufweisende 
Cellulosederlvate rait Alkyl-athylen-harnstoff der all- 
gemei nen .Forme! 



.CH3-(CH2)j^-NH-C0-N 
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in der n eine ganre Zahl im Rereich zwischan 11 
und 19, voi^zugsweise eine ZahT 'zwi schen- 15 und 18, 
ihsbfesdndeir-e dffe ZahT 17 bedeiitet, 

und Alkylamin-bf sdimethylen-triazinon-tetramethyToT der 
aTlgeineinen FormeT 



I . • f • f 



.N 



HOH2C-N N-CKgOH ■ CH3 FfOK^C-N i-CH,OH 

^ 0 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 9 
und a4, vorzugsv/eise eine ZahT zwischen 14 und 19, 
fnsbesandere die ZahT 17 hedeutet» 
cheroisch reagieren* besteht und Weichmacher enthSTt* 

FormkSrper nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , daB 
er aus CelTulosebydrat und cheinischen Verbindungen , die 
entstehen, wenn reaktionsberei te OH-'Gruppen aufweisende 
CeTTuTosederivate mtt StearyT*-SthyTen-harnstoff und 
StearyTamin-bisrfiraethyTeo-triazijion-tetraniethyToT che- 
rafsch reagieren. besteht un<l Weichmacher enthSlt. 
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14. FormkSrper nach Anspruch 10 bis 13. dadurch gekennzeich- 
net, daB der Weichmacher im FormkUrper Glycerin. Glykol 
Oder PQlyglykol ist. 

15. Verfahren zur HersteHung eines SchTauches auf Basis 
von Celtulosederivaten. insbesondere zur Verwendung als 
synthetisGhe WursthUHe. bei den^ man einen Fasers ch 1 auch 
mit einem CeT Tulosederi vat imprSgniert und beschichtet. 
dadurch gekennzeichnet. daB man ihn mit einem flUssigen 
Gemisch nach Anspruch 1 bis 6 impragniert und beschich- 
tet. den tmprSgnierten und beschichteten Faserschl auch 
wie in Anspruch 1 angegeben mit FSnflUssigkeit. Rege- 
nerferflUssigkeit sowie WetchraacherflUss igkei t behan- 
delt. durch Warmeei nwi rkung trocknet und dann befeuch- 
tet. 

16. Verfahren nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet.. daP 
der Weichmacher der WeichmacherflUssigkei t GTycerin, 
Glykol Oder Po-lygTyko? ist. 

17. Weichmacherhaltige schl auchfSrmi ge HUTle auf Basis von 
Cellulosederivaten, dadurch gekennzeichnet. daB sie aus 
einem Schlauch aus Cell ul osefas ern besteht, der eine Im- 
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prSgnierung und Beschichtung aufweist, die aus Cel- 
lulosehydrat und Vet'bl ndungen » die entstehen, wenn 
reaktionsberel te OHrGruppen aufweisende Cel 1 ulosederi- 
vate mit Alkyl-athylen-harnstoff der allgemeinen Formel 



CH3-(CH2)„-NH-C0-N 



in der n eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 
und 19, vorzugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18, 
insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
chemisch reagleren, besteht und Weichmacher erithalt. 

Formkdrper nach Anspruch 17,. dadurch gekennzei chnet , 
daB er aus Cell ulosehydrat und chemischen Verbi ndungen , 
die entstehen, wenn reaktipnsberei te OH-Gruppen aufwei- 
sende Cell ulosederi vate mit Stearyl-athylen-harnstoff 
chemisch reagieren, besteht und Weichmacher enthalt. 

Weichmacherhal tige schlauchfbrrai ge HUlle auf Basis von 
Cel 1 ulosederi vaten , dadurch gekennzei chnet , daB sie aus 
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einem Schlauch aus Cell ul osefasern besteht. der eine 
Impragnlerung und Beschicht«ng aufweist. die' au"s Cei- 
lulosehydrat und Verbi ndungen . dte entsteher., wenn 
reaktionsbereite OH-Gruppen aufweiseride CeTltnosederi- 
vate n,.i.t Alkyl-Sthylen-harnstoff der allgemeinen Forme! 



C»3-(CH2)„-NH-C0-N 




In der n eine ganze ZahV im Bereich zwischen 11 
und 19, vorrugsweise eine Zahl zwischen 15 und 18, 
insbesondere die ZahT 17 bedeutet, 
und Alkyl-trimethylol-harnstoff der allgemeinen Forme! 



CH3-(CH2)^-N-C0-Nt 



CHgOH 



CHgOH- 



'CHgOH 



in der n eine ganze Zahl im. frereich zwischen 9 
und 24, vorzugsweise eine Zatil 2wischeh 14 und 
19, Insbesondere die Zahl 17 bedeutet, 
cheraisch reagieren, besteht und Weichmacher ertthalt. 
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20. Formkbrper nach Ansp^-uch 19, dadurch gekennzei chnet . daS 
er aus CetluTosehydrat und chemscfren Verblndungen. die 

... entstehert, wenn reaktlonsberei te OH-Gruppen aufweisende 
CellulosedeHvate mft Stearyl-Sthylen-harnstoff und 
.Stea.ryl-tPimethyl.oT-harns.toff chemisch reagieren. be- 
steht un-d Weichmacher enthSTt. 

21. Wei chraachungsnii tteT enthal tender FormfcSrper auf Basis 
von CeTTulosederivaten, dadurch gekennzeichnet, daB er 
aus Cellulosehydrat und chemlschen Verbi ndungen. die ent- 
stehen,. wenn reaktfonsberei te OH-Gruppen aufweisende 
Cellulosederivate mit Alkyl-athy len-harns toff der all- 
gemeinen Formel 



CH3-(CH2>p-N«-C0*M 




in der tt eine ganze Zahl im Bereich zwischen 11 
und- 19 » yorzugswetse eine Zahl zwischen 15 und 18 » 
insbesondere die Zahl 17 bedeutet^ 

and Alkylamin-bisdiinethylen-trlazinon-tetrainethylol der 
al l game i n« n. Feme 1 
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f"2 - CH. 
HOHgC-N N-CHgOH 



CH. 



(CHj,) 



2'n 



CH. 



HOHgC-N 



CH, 

/\ 

HoC CM. 
'^1 



; 

N-CH 



0 (I ■ 

0 

tn der n eine g^nze Zahl im Bereich zwischen 9 
und 24. vorzugswelse eine Zahl zwischen 14 und 
19. insbesondere die Zahl 17 bedeutet. 
chemisch reagieren. besteht und Weichmacher enthSlt. 

22. Formkbrper nach Anspruch 21. dadurch gekennzei chnet . 
daB er aus Cel 1 ulosehydrat und chemischen Verbi ndungen . 
die entstehen. wenn reaktionsberei te OH-Gruppen auf- 
weisende Cel 1 ulosederi vate mit Steary 1-sthy len-harn- 
stoff und Stearylamin-bisdiniethylen-tHazlnon-tetra- 
methylol chemisch reagieren, besteht und Weichmacher 
enthk'1 1. 



23. Formkbrper nach Anspruch 17 bis 22. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Weichmacher Glycerin, Glykol oder 
Polyglykol ist. 
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.24. yerwendung eines Schlauches nach einem der AnsprUche 
8 bis 14 und 17 bis 23 als kUnstliche WursthUlle. 

25. Schlauch nach Anspruch 8 bis 14 und 17 bis 23 zur Ver- 
wendung als kUnstliche WursthUlle. 

/ 
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